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(54) Title: HIGHLY HYDRATED ANTI-PERSPIRANT AND/OR DEODORIZING STICKS 

(54) Bezeichnung: ANTITRANSPIRANT- UND DEODORANTSTIFTE MIT HOHEM WASSERGEHALT 

(57) Abstract 

The present invention pertains to highly hydrated anti-perspirant and/or deodorizing sticks, characterized in that they have a lioidic 

i l) Z 16351 ° ne °" y h COmp0nent ' 32) ? 1CaSt ° ne paraffi » com P° nent - »3) P^ibly other ingredients s lublc "an disp«S 
in the hp.dic phase, b) an aqueous phase containing bl) 30 to 85 w-t % of water in relation to the stick mass as well as b2) if need 
be. water-soluble or water-^I.spersible ingredients, c) at least one active agent in an effective concentration wfth an7-per pirant anchor 
deodonz.ng effect d) at leas, one w/o emulsion agent or a mixture of w/o emulsion agents, e) one or more stabSers sc ccTcd from among 
he group of ingredients having the general structure A-B-A', where A and A' represent various organic hydrophob c rcsidue^and B an 
hydrophyhc group, and f). .f need be, other surface-active agents as emulsifying co-agents, as well as, if need I stabfl tlTs and other 
common cosmetic and/or pharmaceutical auxiliary agents, which may be either active and/or addition agents. slaD '"«« ™« other 

(57) Zusammenfassung 

Antitranspirantstifte und/oder Deodorantstifte mit hohem Wassergehalt, dadurch gekennzeichnet. daB sie (a) eine Fettphase welche 
(a.) mmdestens e.ne Olkomponente, (a2) mindestens eine Wachskomponente. (a3) gegebenenfalls weitere in de" FeiSstlMfcte 
£r ^JSTfST Substanze " " mfaBt ' (b) Cine W ^serphase, welche (bl) 30-85 Gew.-% Wasser bezogen auf das SmtSS 
der St.ftfu Igut-Masse, sow.e (b2) gewunschtenfalls in Wasser Iflsliche oder dispergierbare Substanzen umflut (c m nclestenT fmc als 
h w/n ^i 0 ™ 1 Wir i ke " de SubstanZ in Wirksamer Konzentrafion, (d) mindestens einen wK. ?lg ^ mr oucr et 
Stur A B A' XiTn" A • <f eine, l 0d , er m K ehrerc Stabili ~- S^ahlt aus der Gruppe der Substanzen do ^ ge,tinen 
Struktur A-B-A wobei A und A gleiche oder verschiedene hydrophobe organische Reste darstellen und B eine hydrophilc Gruppe bedeutet 
(0 gewunschtenfalls weitere grenzfiSchenaktive Substanzen als Co-Emulgatoren enthalten, ferner gewOnschtenfVirwciicrc TtabiltaSS 
und weuere ubl.che kosmetische und/oder pharmazeutische Hilfs-, Wirk- und/oder Zusatzstoffe enthalten Mahiiisacoren 
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Beschreibung 
AntHranspirant- und Danrt^ n tstifte mit h„h,m 

Die vortiegende Erfindung be«riffl kosm e.ische stifte, weiche sich dun* einen hohen Was- 
se^ehai, auszeichnen. und weiche al s vorteiihafie Ausfuhrungsfon™ W/O-En.uisionen 
darken kcnnen. insbesondere betrim die Erfindung de S odorie re nde ode, anti^nspine- 

rend wirksame Stifte. 

Technisch betrachtet. sind die meisten Stiftformu.ierungen wasserfreie Fettmischungen aus 
festen Oder halbfesten Wachsen und flussigen Olen. wobei die hochgereinigten Paraffinole 
und -wachse die Lippenstiflgrundmasse darste.len. Auch wasserhaitige Zubereitungen sind 
bekannt, welche gelegentlich auch in Form von W/O-Emulsionen vorliegen. 

Nach dem idealen Anforderungsprofil sollen sich kosmetische oder pharmazeutische Stifte 
glatt und ohne groBen Reibungswiderstand auflragen lassen. Daruber hinaus muB eine 
seiche Formulierung auch noch die Anforderungen erfullen, daB der betreffende Stift bruch- 
fest und temperaturbestandig sein muB und die Formulierung nicht ausolen darf. 

Von einem Deodorantstift bzw. einem Antitranspirantstift auf der anderen Seite wird erwar- 
tet, daB er keinen fettigen Eindruck in der Achsel erzeugt. 

Sollen kosmetische oder pharmazeutische Stifte bestimmte Wirkstoffe enthalten, ist denk- 
bar. daB die ubrigen Bestandteile mit den Wirkstoffen nicht kompatibe, sind. Dies ist beson- 
ders haufig der Fall, wenn die Veavendung der kosmetischen Stifte als Deo-Stifte vorgese- 
hen ist und insbesondere als antitranspinerend wirksame Stifte. Letztere enthaKen in der 
Rege, Alumm.umchlorhydrat. we.ches als kraftige Lewis-Saure gerade fur viele Stiftformulie- 
rungen nicht verwendbar war. Gerade desodorierende Stifte werden namlich in der Rege. 
aus Seifen-Glyko.-Ge.en gebi.det, die in dem Umstande begrundet liegen. daB niedere Gly- 
cole und G^cenn in Gegenwart von Natriumstearat Ware, transparente Ge.e bilden konnen 
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welche zusatzlich Alkohol und Wasser aufnehmen konnen. Solche Formulierungen aber 
sind nicht mit Aluminiumchlorhydrat vertraglich. 

Aus Griinden der Vertraglichkeit ist es stets zu bevorzugen, selbst bei Verwendung an sich 
unbedenklicher Substanzen, entsprechende Einsatzkonzentrationen solcher Wirkstoffe 
moglichst niedrig zu halten. 

Kosmetische Desodorantien dienen dazu, Korpergeruch zu beseitigen, der entsteht, wenn 
der an sich geruchlose frische Schweifi durch Mikroorganismen zersetzt wird. Den ublichen 
kosmetischen Desodorantien liegen unterschiedliche Wirkprinzipien zugrunde. 

In sogenannten Antitranspirantien kann durch Adstringentien - vorwiegend Aluminiumsalze 
wie Aluminiumhydroxychlorid (Aluchlorhydrat) - die Bildung des SchweiBes reduziert wer- 
den. 

Durch die Verwendung antimikrobieller Stoffe in kosmetischen Desodorantien kann die 
Bakterienflora auf der Haut reduziert werden. Dabei sollten im Idealfalle nur die Geruch 
verursachenden Mikroorganismen wirksam reduziert werden. Der SchweiftflulJ selbst wird 
dadurch nicht beeinfluRt, im Idealfalle wird nur die mikrobielle Zersetzung des Schwei&es 
zeitweilig gestoppt. 

Auch die Kombination von Adstringentien mit antimikrobiell wirksamen Stoffen in ein und 
derselben Zusammensetzung ist gebrauchlich. 

Bekannt und gebrauchlich sind neben den flussigen Desodorantien auch feste Zubereitun- 
gen, beispielsweise Deo-Stifte ("Sticks"), Puder, Pudersprays, Intimreinigungsmittel usw. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es also, Zubereitungen zu entwik- 
keln, welche als Grundlage fur kosmetische Desodorantien bzw. Antitranspirantien geeignet 
sind, und die Nachteile des Standes der Technik nicht aufweisen. Weiterhin war es also 
eine Aufgabe der Erfindung, kosmetische Grundlagen fur kosmetische Desodorantien zu 
entwickeln, die sich durch gute Hautvertraglichkeit auszeichnen. 

Obliche Grundstoffe des Standes der Technik fur stiftformige Zubereitungen sind beispiels- 
weise flussige 6le (z.B. Paraffinole, Ricinusol, Isopropylmyristat), halbfeste Bestandteile 
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<z B. Vaseline. Lanolin,, fes,e Bestandteile (z.B. Bienenwachs. Ceresin und mikrokristalline 
^7 " h0ChSChmefeende Wac * se < 2 B - Camaubawachs. Candelilla- 

Der Stand der Technik ha. aber eine Reihe von Nachteilen. Dazu zah» die Tatsache daB 
wassertfsliche Wrkstoffe haufi, nich. gu, genug fettiosiich sind. a, S da* sie in nennenswer- 
tem Mafse ,n die kosmetischen Grundlagen einzubauen waren. Andererseits ware ein ge- 
17 WaSSe ^" dUrchaUS ema "^- um * Kompa.ibil.ta, des kosmetischen Stif.es 

IT HaU ' Z " ert,Shen F6 ™ r — die ""**»• Fischer SHne mi. 

sehr hohen Wasseranteilen nach dem Stand der Technik erschwer, Oder unn^lich. well 
Wasser ml der hydrophoben Ol/Wachs/Emulgator-Matrbc in der Rage, nicht kompatibe, ist. 

Aus dem DBP 23 35 549 is, ein Verfahren zur Herstellung eines kosmetischen Stif.es au, 
der Bas,s e,ner W/O-Emulsion bekannt. Nach dieser Lehre wird aus einer Polynvdroxyve, 
bindung und einer nichtionogenen. oberflachenaktiven Verbindung ein Gel hergestellt die- 
ses mit einer kosmetischen Grundlage vermischt und Wasser in die Mischung emulgiert. 

Nach diesem Verfahren sind Jedoch keine Stine herzustellen. die uber die ges.eH.en univer- 
se.len Anforderungen an einen kosmetischen Stiff verfugen. Da dieses Verfahren daruber- 
rnnaus kein Ein-Schntt-Verfahren darstelt. zeichnet es sich durch weitere Nachteile aus. 

Die DE-OS 41 28 748 beschreib. kosmetische Stine. welche dadurch gekennzefchne, sind 
dao, s» Emuls,onen darstellen und als wesenniche Bestandteile Bienenwachs. einen Oder 
mehrere Ester aus einer gesat.ig.en Carbonsaure mit 20 - 40 Kohlenstoffatomen und einem 
gesattgten Alkoho, mi, 14 - 34 Kohlenstoffatomen. Wasser. sowie gegebenenfalls weitere 
Up.de und/oder iibliche Hilfs- und Zusa.zs.offe en.hal.en. Obwohl diese Zubereitungen 
zwarvorteilhafle Eigenschaften haben, sind doch noch gewisse Nachteile in Kauf zu neh- 



D,e US-PS 4.719.103 beschreib. einen Antitranspirantstift auf der Basis einer W/O-Emul- 

gIiTT T" WaSSeran,eil e " ,hal,e ' «■**•' «* auszetehne, durch einen 

Gehal, an fluchtigen Siilkonkomponenten. ein testes Alkano, sowie Polyglycerinfettsaure- 

US P., 4 e ™T P ° ly8 ^ e ' 1 " iSOS ' eara '- als Emu lga ,o, Die US-PS 4.704.27, und die 
Ub-PS 4,725.431 beschreiben ahnliche Zuberertungen. 
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Die GB-OS 2 162 439 beschreibt paraffinhaltige Stifle, welche einen hohen Wasseranteil 
enthalten sollen, wobei die Emulgatoren aus der Gruppe der Metallsalze gewahlt werden. 

Es war nach all diesem uberraschend und nicht vorhersehbar, daft Antitranspirant- 
und/oder Deodorantstifte, dadurch gekennzeichnet, daft sie 

(a) etna Fettphase , welche 

(a1) mindestens eine Olkomponente 
(a2) mindestens eine Wachskomponente 

(a3) gegebenenfalls weitere in der Fettphase losliche oder dispergierbare Sub- 

stanzen 
umfaftt: 

(b) eine Wasserphase, welche 

(b1) 30 bis 85 Gew.% Wasser bezogen auf das Gesamtgewicht der Stift- 

fullgut-Masse sowie 
(b2) gewunschtenfalls in Wasser losliche oder dispergierbare Substanzen 

umfaftt, 

c) mindestens eine als Antitranspirant und/oder als Deodorant wirkende Substanz in 
wirksamer Konzentration, 

d) mindestens einen W/O-Emulgator Oder ein Gemisch aus mehreren W/O-Emulgato- 
ren, 

(e) eine oder mehrere Stabilisatoren, gewahlt aus der Gruppe der Substanzen der all- 
gemeinen Struktur A-B-A', wobei A und A* gleiche oder verschiedene hydrophobe 
organische Reste darstellen und B eine hydrophile Gruppe bedeutet, 

(f) gewunschtenfalls weitere grenzflachenaktive Substanzen als Coemulgatoren enthal- 
ten, ferner gewunschtenfalls weitere Stabilisatoren und weitere ubliche kosmetische 
und/oder pharmazeutische Hilfs-, Wirk- und/oder Zusatzstoffe, 

enthalten, 

die Nachteile des Standes der Technik besertigen. 

Es war erstaunlich, daB die erfindungsgema&en Zubereiiungen die Einarbeitung hoher 
Wassermengen, selbst bei Gegenwart nur geringer Mengen an erfindungsgemafi verwen- 
deten Emulgatoren erlaubt. Die Freisetzung insbesondere wasserloslicher Wirkstoffe ist 
gegenuber den herkommlicher Zubereiiungen deutlich erhoht. Ein Beispiei ist die Steige- 
rung der Antrtranspiranswirkung von Aluminiumchlorhydrat, welches erfindungsgemali in 
geringerer Konzentration besser wirksam ist als die Zubereiiungen des Standes der Tech- 
nik also zum Beispiei im Vergleich zu W/O-Stiften mit niedrigem Wassergehalt oder im 
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Vergleich zu wasserfreien Suspensionstiften, in denen das Aluminiumsalz dispergiert vor- 
l.egt. Diese Wirkung laSt sich nochmals steigern. wenn man anstelle des Aluminiumchlor- 
hydrats die Aluminium-Zirkonium-Salze einsetzt. 

Ferner war uberraschend. daft auch die desodorierende Wirkung der erfindungsgemafien 
Stifte besser ist als der von Stiften des Standes der Technik. 

Aber auch die kosmetischen Eigenschaften der erfindungsgemaSen wasserhaltigen Stifte 
erwe.sen sich gegenuber denen des Standes der Technik signifikant verbessert. Beispiels- 
we.se last sich selbst ohne weitere Zusatze eine angenehme Kuhlwirkung auf der Haut 
durch bloftes Auftragen erzielen. was sich insbesondere bei der Verwendung als Deo-Stift 
bzw. Antitranspirantstift angenehm bemerkbar macht. 

Die Herstellung erfindungsgemaBer Stifte ist dabei sehr einfach, da es sich um ein Ein- 
Schntt-Verfahren handelt, bei der beispielsweise die Wasserphase zur heiBen Fettphase 
gegeben und anschlieBend auf Raumtemperatur abgekiihlt wird. 

Ferner zeichnet sich das erfindungsgemaBe Verfahren dadurch aus. daB zur Herstellung 
der erfindungsgemaften Stifte eine Vielzahl von Emulgatoren beziehungsweise Olkompo- 
nenten eingesetzt werden konnen. 

Es ist erfindungsgemaB vorteilhaft. wenngleich nicht zwingend, dali die erfindungsgemalien 
Zuberertungen im physikalisch-chemischen Sinne eine W/O-Emulsion darstellen Es sind 
•ndes auch andere Erscheinungsformen der erfindungsgemafien Zuberertungen moglich 
und gegebenenfalls vorteilhaft. 

Der erfindungsgemali verwendete W/O-Emulgator bzw. die W/O-Emulgatoren aus der 
Substanzgruppe A-B-A' wird oder werden erfindungsgemaB vorteilhaft gewahtt aus der 
Gruppe der Substanzen der allgemeinen Formel 

A O-f-CH-X-CH — O — A" 

^ Ri R 2 J 



, wobei 



A und A' gleiche oder verschiedene hydrophobe organische Reste darstellen, 
a eine Zahl von 1 bis 100, vorzugsweise 2 bis 60. insbesondere 5 bis 40 darstellt. 
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X eine Einfachbindung Oder die Gruppe 



— CH 



R3 



darstellt, 

R1 und R 2 unabhangig voneinander aus der Gruppe H, Methyl gewahlt werden dais 
aber nicht beide Reste gleichzertig Methyl darstellen, 

R 3 gewahlt wird aus der Gruppe H, sowie der verzweigten und unverzweigten, ge- 
sattigten und ungesattigten Alkyl- und Acylreste mit 1 - 20 Kohlenstoffatomen. 

Die Strukturformel ist nicht so zu interpretieren, daft durch den index a alle in der Klammer 
reprasentierten Reste R 1f R 2 bzw R 3 im gesamten Molekul jeweils gleich sein mussen. Viel- 
mehr konnen diese Reste in jedem der a Fragmente 



frei gewahlt werden 

Die Reste A und A 1 werden vorteilhaft gewahlt aus der Gruppe der verzweigten und unver- 
zweigten, gesattigten und ungesattigten Alkyl- und Acylreste und Hydroxyacylreste mit 10 - 
30 Kohlenstoffatomen sowie ferner aus der Gruppe der iiber Esterfunktionen miteinander 
verbundenen Hydroxyacylgruppen, nach dem Schema 



— CH-X-CH — O 



— O 



^C— R"-CH-R f 





R^CH-R 1 
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wobe, R gewahlt wird aus der Gruppe der verzweigten und unverzweigten Alky.grup P en mit 
1 b,s 20 Kohlenstoffatomen und R- gewahlt wird aus der Gruppe der verzweigten und un- 
verzweigten Alkylengruppen mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen und b Zahlen von 0 bis 200 
annehmen kann. 



Be,sp«le ur besonders vo„e„ha« m Slnne der vor1 , eoenden Erfln<fung ^ ^ 
W/O-Emulgatoren des A-B-A'-Typs sind PEG . 3 0 Dipolyhydroxystearat. Decaglycerylhepta- 
oleat. Polyglyce.y.-3-Dlisos.eara,. PEG-8-Dis.eara,. Diglyce ri ndipo,yhydroxys.eara.. 

ErfindungsgemaB konnen der Oder die W/0-Emulga.oren allerd,n»s auch gewahl, werden 
aus der Gruppe Fettalkohole rrt, 8 - 30 Kohlenstoffatomen. Monoglycerinester gesat.ig.er 
und/oder ungesartigle, verzweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Ke.- 
tenlange von 8 - 24. insbesondere ,2 - , 8 C-A,omen, Digiycehnester gesattigter und/oder 
ungesa„,gter. verzweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Ket.en.ange 
von 8 - 24. insbesondere 12 - 18 C-Atomen. Tnglycerinester gesattigter und/oder ungesat- 
l.g.er. verzweigler und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24 
msbesondere ,2 - 18 C-Atomen. Polygiycerines.er gesattigter und/oder ungesattigter ver- 
zwe,gter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24 insbe 
sondere 12 - 18 C-A.omen mi. bis zu 10 GlycerineinheKen. Monogrycennether gesattigter 
und/oder ungesattigter, verzweigter und/oder unverzwelg.er Alkohoie einer Kettenlange von 
8 - 24. insbesondere 12-18 C-Atomen. Diglycerinether gesattigter und/oder ungesattigter 
verzweigter und/oder unverzweigter Alkohole einer Kettenlange von 8 - 24. Insbesondere 
- 18 C-Atomen. Jrigrycennether gesattigter und/oder ungesattigter. verzweigter und/oder 
unverzweigter Alkohole einer KettenHnge von 8 - 24. insbesondere 12 - 18 CVMomen Po- 
yglycennelher gesattigter und/oder ungesattigter. verzweigter und/oder unverzweigter Al- 
ancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24. insbesondere 12 - , 8 C-Atomen mi, bis zu 
10 Glycerineinheiten. Propylenglycolester gesattigter und/oder ungesattigter. verzweigter 
und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24. insbesondere 12 
- C-Atomen. Sorbilanester gesattigter und/oder ungesattigter. verzweigter und/oder un- 
verzwe,gter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24. insbesondere 12 - 18 C-Ato- 
men. Sorbi.anes.er von Polyolen. Insbesondere des Glycerins. Penteerythntylester gesat- 
«g.er und/oder ungesattigter. verzweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer 
Kettenlange von 8 - 24. insbesondere 12 - 18 C-Atomen. Methylglueose Ester gesattigter 
und/oder ungesattigter. verzweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Ket- 
tenlange von 8 - 24. insbesondere 12-18 C^tomen. Poiygiycen'n Methylglucose Este, go- 
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sattigter und/oder ungesattigter, verzweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren 
einer Kettenlange von 8 - 24, insbesondere 12-18 C-Atomen. 

Es kann erfindungsgemaR von Vorteil sein, daR die vorstehend genannten Typen von W/O- 
Emulgatoren zusatzlich polyethoxyliert und/oder polypropoxyliert sind, oder daR auch an- 
dere polyethoxylierte und/oder polypropoxylierte Produkte Verwendung finden, beispiels- 
weise polyethoxyliertes hydrogeniertes oder nichthydrogeniertes Ricinusol, ethoxyliertes 
Cholesterin. 

Insbesondere vorteilhafte W/O-Emulgatoren sind Glyceryllanolat, Glycerylmonostearat, Gly- 
cerylmonoisostearat, Glycerylmonomyristat, Glycerylmonooleat, Diglycerylmonostearat, Di- 
glycerylmonoisostearat T Diglyceryldiisostearat, Propylenglycolmonostearat, Propylenglycol- 
monoisostearat, Propylenglycoldiisostearat, Propylenglycolmonocaprylat, Propylenglycol- 
monolaurat, Sorbitanmonoisostearat, Sorbitanmonolaurat, Sorbitanmonocaprylat, Sorbi- 
tanmonoisooleat, Saccharosedistearat, Cetylalkohol. Stearylalkohol, Arachidylalkohol, Be- 
henylalkohol, Isobehenylalkohol, 2-Ethylhexylglycerinether, Selachyialkohol, Chimylalkohol, 
Polyethylenglycol(2)stearylether (Steareth-2), Glycerylmonolaurat, Glycerylmonocaprinat, 
Glycerylmonocaprylat, Glycerylsorbitanstearat Polyglyceryl-4-lsostearat, Polyglyceryl-2-ses- 
quiisostearat, PEG-7 hydrogeniertes Ricinusol, PEG-40-Sorbitanperisostearat f Isostearyl- 
diglycerylsuccinat, PEG-5-Cholesterylether. 

Der erfindungsgemaR verwendete W/O-Emulgator bzw. die erfindungsgemaR verwendeten 
W/O-Emulgatoren, welcher oder weiche in das Schema A-B-A' passen, iiegt bzw. liegen 
vorteilhaft in Konzentrationen von 0,1 - 25 Gew.-% vor, wobei es allerdings moglich und 
vorteilhaft ist, den Gehatt an Emulgatoren niedrig zu halten, etwa bis 5 Gew.-%, jeweils be- 
zogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung. Es ist vorteilhaft, die Gesamtkon- 
zentration der W/O-Emulgatoren, was auch diejenigen Emulgatoren etnschlieRt, die nicht in 
das Schema A-B-A' passen, nicht groRer als etwa 25 - 30 Gew.-% und nicht geringer als 
etwa 0,1 Gew.-% zu wahlen, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen. 

Die erfindungsgemaR verwendeten Stabilisatoren werden erfindungsgemaR vorteilhaft ge- 
wahlt aus der Gruppe der Substanzen der ailgemeinen Forme I 
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A" und A- gleiche Oder verschiedene hydrophobe organische Reste darstellen. 
a eine Zahl von 1 bis 100, vorzugsweise 2 bis 60, darstellt, 
X eine Einfachbindung Oder die Gruppe 

— CH— 

I 

O 

I 

R 3 

darstellt. 

R, und R 2 unabhangig voneinander aus der Gruppe H. Methyl gewahit werden dali 
aber nicht beide Reste gleichzeitig Methyl darstellen, 

R 3 gewahit wird aus der Gruppe H, sowie der verzweigten und unverzweigten, ge- 
sattigten und ungesattigten Alkyl- und Acylreste mit 1 - 20 Kohlenstoffatomen. 

Die Strukturformel ist nicht so zu interpretieren, dad durch den Index a aile in der Klammer 
reprasentierten Reste Rl , R 2 bzw R 3 im gesamten Molekul jeweils gleich sein miissen. Viel- 
mehr konnen diese Reste in jedem der a Fragmente 

— CH-X-CH — O 

Ri R 2 

frei gewahit werden 

Die Reste A" und A- konnen gleich oder verschieden sein und werden bevorzugt gewahit 
aus der Gruppe 




wobei R. und Rs gleich Oder verschieden sein konnen und gewahit werden aus der Gruppe 
der gesattigten und ungesattigten Alkyl- und Acylreste mit 1 - 30 Kohlenstoffatomen, p eine 
Zahl von 1 - 20 darstellt und Y eine Einfachbindung oder die Gruppe 
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CH— 



R 3 



darstellt, wobei R 3 gewahlt wird aus der Gruppe H, sowie der verzweigten und unverzweig- 
ten, gesattigten und ungesattigten Alkyl- und Acylreste mit 1 - 30 Kohlenstoffatomen. 

Bevorzugter Stabilisator ist das PEG-45 /Dodecylglycolcopolymer, welches die Struktur 



besitzt. Es wird von der Gesellschaft Akzo Nobel Chemicals GmbH unter der Bezeichnung 
ELFACOS® ST 9 angeboten, Aber auch das entsprechende PEG-22 / Dodecylglycolcopo- 
lymer ist vorteilhaft zu verwenden. 

Ferner konnen die Gruppe A"' und A u " unabhangig voneinander auch Alkylreste Oder Acyl- 
reste darstellen. Besonders vorteilhaft ist auch als Stabilisator das Methoxy PEG- 
22/Dodecyl Glycol Copolymer zu verwenden. Es wird von der Gesellschaft Akzo Nobel 
Chemicals GmbH unter der Bezeichnung ELFACOS® E 200 angeboten. 

Der Stabilisator bzw. die Stabilisatoren liegen vorteilhaft in Konzentrationen von 0,01 - 25 
Gew.-% vor, wobei es allerdings moglich und vorteilhaft ist, den Gehalt an Stabilisatoren 
niedrig zu halten, etwa bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusam- 
mensetzung. 

Es ist insbesondere dann vorteilhaft, Stabilisatoren zu wahlen, wenn erfindungsgemafie 
Zubereitungen einen hohen Gehalt an destabilisierenden Substanzen, beispielsweise 
Lewis-Sauren, und insbesondere Aluchlorhydrat enthatten sollen. Ist der Gehalt an destabi- 
lisierenden Substanzen gering, kann man auf den Stabilisator verzichten. 

Die Olkomponente Oder die Gesamtheit der Olkomponenten der erfindungsgemalien was- 
serhattigen, kosmetischen Stifte sollen bei Raumtemperatur eine Fliissigkeit darstellen, die 
Wachskomponente Oder die Gesamtheit der Wachskomponente sollen bei Raumtempe- 
ratur einen Festkorper bilden. Es ist von Vorteil, die Olkomponenten und die Wachskompo- 



H-h 



O— CH — CH 2 --0 — CH 2 "CH 2 — O 

C10H21 
\ /11 \ 




CH 2 — CH— O H 

I 

C 10 H 21 
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nenten so aufeinander abzustimmen. dafi das Gemisch aus Olkomponenten und Wachs- 
komponenten ohne restliche Komponenten, also etwa ohne Wasserphase und ohne Emul- 
gator, bei Raumtemperatur einen Festkorper bildet. 

Die Olkomponente oder die Gesamtheit der Olkomponenten der erfindungsgemalJen was- 
serhaltigen. kosmetischen Stifle wird bevorzugt gewahlt aus der Gruppe der Ester aus ge- 
sattigten und/oder ungesattigten, verzweigten und/oder unverzweigten Alkancarbonsauren 
einer Kettenlange von 1 bis 44 C-Atomen und gesattigten und/oder ungesattigten. ver- 
zweigten und/oder unverzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 1 bis 44 C-Atomen, aus 
der Gruppe der Ester aus aromatischen Carbonsauren und gesattigten und/oder ungesat- 
t.gten. verzweigten und/oder unverzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 1 bis 30 C- 
Atomen sofern die Olkomponente oder die Gesamtheit der Olkomponenten bei Raumtem- 
peratur eine Fliissigkeit darstellen. Solche Esterole konnen dann vorteilhaft gewahlt werden 
aus der Gruppe Isopropylmyristat. Isopropylpalmitat, Isopropylstearat. Isopropyloleat n- 
Butylstearat. n-Hexyllaurat, n-Decyloleat. Isooctylstearat. Isononylstearat. Isononylisonona- 
noat, 2-Ethylhexylpalmitat, 2-Ethylhexyllaurat, 2-Hexyldecylstearat, 2-Octyldodecylpalmitat f 
Oleyloleat, Oleylerucat, Erucyloleat. Erucylerucat sowie synthetische. halbsynthetische und 
naturliche Gemische solcher Ester. z.B. Jojobaol. 

Ferner kann die Olphase vorteilhaft gewahlt werden aus der Gruppe der verzweigten und 
unverzweigten Kohlenwasserstoffe. der Silkonole. der Dialkylether, der Gruppe der gesat- 
tigten oder ungesattigten. verzweigten Alkohole. sowie der Fettsauretriglyceride. namentlich 
der Triglycerinester gesattigter und/oder ungesattigter. verzweigter und/oder unverzweigter 
Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 bis 24. insbesondere 12 - 18 C-Atomen. Die 
Fettsauretriglyceride konnen beispielsweise vorteilhaft gewahlt werden aus der Gruppe der 
synthetischen, halbsynthetischen und naturlichen Ole. z.B. Olivenol. Sonnenblumenol 
Sojaol. ErdnuBol. Raps6l. Mandelol. Palmol. Kokosol. Palmkernol und dergleichen mehr. 

Vorteilhaft wird die Olphase femer gewahlt aus der Gruppe 2-Ethylhexylisostearat, Octyldo- 
decanol. Isotridecylisononanoat. Isoeicosan. 2-Ethylhexylcocoat. C 12 . 15 -Alkylbenzoat. Ca- 
pryl-Caprinsaure-triglycerid. Dicaprylylether. Ethylenglycoldioleat. Di-(2-Ethylhexyl)adipat). 

Vorteilhaft kann die Olphase femer einen Gehalt an cyclischen oder linearen Silikonolen 
aufwe,sen oder vollstandig aus solchen Olen bestehen. wobei allerdings bevorzugt wird. 
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aufter dem Silikonol oder den Silikonolen einen zusatzlichen Gehalt an anderen Olphasen- 
komponenten zu verwenden. 

Vorteilhaft wird Cyclomethicon (Octamethylcyclotetrasiloxan) als erfindungsgemali zu ver- 
wendendes Silikonol eingesetzt. Aber auch andere Silikonole sind vorteilhaft im Sinne der 
vorliegenden Erfindung zu verwenden, beispielsweise Hexamethylcyclotrisiloxan, Polydi- 
methylsiloxan, Poly(methylphenylsiloxan). 

Bevorzugt ist, die Olkomponenten zu wahlen aus der Gruppe der 

Ester aus gesattigten verzweigten Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 1 bis 
44 C-Atomen und gesattigten unverzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 1 bis 
44 C-Atomen, sofern die Olkomponente oder die Gesamtheit der Olkomponenten 
bei Raumtemperatur eine Flussigkeit darstellen, 

und/oder der 

Ester aus gesattigten unverzweigten Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 1 bis 
44 C-Atomen und gesattigten verzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 1 bis 44 
C-Atomen, sofern die Olkomponente oder die Gesamtheit der Olkomponenten bei 
Raumtemperatur eine Flussigkeit darstellen. 

Besonders bevorzugt ist, die Olkomponenten zu wahlen aus der Gruppe der 

Ester aus gesattigten verzweigten Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 14 bis 
44 C-Atomen und gesattigten verzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 14 bis 
44 C-Atomen, sofern die Olkomponente Oder die Gesamtheit der Olkomponenten 
bei Raumtemperatur eine Flussigkeit darstellen. 

Besonders vorteilhafte Olkomponenten konnen aus der Gruppe Isotridecylisononanoat, 
Isocetylstearat. Isopropylstearat, Isopropylisostearat, Butyloctansaure-2-butyloctanoat, 2- 
Ethylhexylisostearat (=Octylisostearat) Cetearylisononanoat, Ci 2 -Ci 5 -Alkylbenzoat, C12-C15- 
Alkohollactat, Glyceryltriisostearin, Cyclomethicon, Isohexadecan, gewahtt werden. 

Die Olkomponenten konnen vorteilhaft in einem Gehalt von 0,5 bis 80 Gew.-%, bezogen 
auf die Gesamtzubereitung vorliegen, bevorzugt sind etwa 1 bis 20 Gew.-%. 

Die Wachskomponente oder die Gesamtheit der Wachskomponenten der erfindungsge- 
ma&en wasserhattigen, kosmetischen Stifte wird bevorzugt gewahlt aus der Gruppe der 
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Ester aus gesattigten und/oder ungesattigten. verzweigten und/oder unverzweigten Alkan- 
carbonsauren einer Kettenlange von 1 bis 80 C-Atomen und gesattigten und/oder ungesat- 
fgten. verzweigten und/oder unverzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 1 bis 80 C- 
Atomen. aus der Gruppe der Ester aus aromatischen Carbonsauren bzw. Hydroxycarbon- 
sauren (z.B. 12-Hydroxystearinsaure) und gesattigten und/oder ungesattigten. verzweigten 
und/oder unverzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 1 bis 80 C-Atomen sofern die 
Wachskomponente oder die Gesamtheit der Wachskomponenten bei Raumtemperatur 
einen Festkorper darstellen. 

Bevorzugt ist. die Wachskomponenten zu wahlen aus der Gruppe der 

Ester aus gesattigten verzweigten Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 1 bis 
60 C-Atomen und gesattigten unverzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 1 bis 
60 C-Atomen. sofern die Wachskomponente oder die Gesamtheit der Wachskom- 
ponenten bei Raumtemperatur einen Festkorper darstellen. 

und/oder der 

Ester aus gesattigten unverzweigten Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 1 bis 
60 C-Atomen und gesattigten verzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 1 bis 60 
C-Atomen. sofern die Wachskomponente oder die Gesamtheit der Wachskompo- 
nenten bei Raumtemperatur einen Festkorper darstellen. 

Besonders bevorzugt ist, die Wachskomponenten zu wahlen aus der Gruppe der 

Ester aus gesattigten verzweigten Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 14 bis 
44 C-Atomen und gesattigten verzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 14 bis 
44 C-Atomen. sofern die Wachskomponente oder die Gesamtheit der Wachskom- 
ponenten bei Raumtemperatur einen Festkorper darstellen. 

Insbesondere vorteilhaft konnen die Wachskomponenten aus der Gruppe der C 16 ^-AI- 
kylstearate. der C^o-Alkylstearate. der "C^ATkylisostearate. der C 2(M o-Dialkyldimerate. 
der C,„a Alkylhydroxystearoylstearate. der C 2(W o-Alkylerucate gewahlt werden. femer C 30 - 
so-Alkylbienenwachs. Cetearylbehenat. Auch Siliconwachse wie beispielsweise Stearyltri- 
methylsilan/Stearylalkohol sind gegebenenfalls vorteilhaft. 

Insbesondere pflanzliche und/oder tierische Wachse oder chemisch modifizierte Derivate 
davon. msbesondere Camaubawachs. Candeli.lawachs. Sonnenblumenwachs. Reis- 
wachse. FruchtwachsewieOrangenwachs. ZHronenwachs. Grapefruftwachs. Lorbeerwachs 
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(= Bayberrywax) und dergleichen, sind vorteilhafl zu verwenden. AuRerdem konnen diese 
natiirlichen Wachse auch ohne synthetische Wachse allein eingesetzt werden. 

Die Wachskomponenten konnen vorteilhafl in einem Gehalt von 0,5 bis 80 Gew.-%, bezo- 
gen auf die Gesamtzubereitung vorliegen, bevorzugt sind etwa 1 bis 20 Gew.-%. 

Es ist von Vorteil, das Verhaltnis von Ol- und Wachskomponenten zueinander ungefahr aus 
dem Bereich der Gewichtsverhaltnisse zwischen 2 : 1 bis 1 : 2, insbesondere 3 : 2 bis 2 : 3, 
ganz besonders bevorzugt ca. 1 : 1 t einzustellen. 

Die Wassermenge kann bis zu etwa 85 Gew.-% betragen, bezogen auf das Gesamtgewicht 
der Zubereitungen, wobei ublicherweise optimale Wassergehalte im Bereich zwischen 50 
und 75 Gew.-% gewahlt werden. Gewiinschtenfalls kann der Mindestwassergehalt zwar 10 
Gew.-% unterschreiten. Es ist aber von grolierem Vorteil, erfindungsgemalie Stifte mit Ge- 
halt von uber 10 Gew.-% Wasser auszustatten. 



Es ist auch moglich, zusatzliche Substanzen zu verwenden, welche die Konsistenz der er- 
findungsgemaBen Zubereitungen modifizieren, beispielsweise Verdicker, welche gewahlt 
werden konnen aus der Gruppe der Substanzen welche mindestens zwei hydrophile Reste 
tragen t welche iiber eine hydrophobe Gruppierung miteinander verbunden sind, also den 
Molekulschemata 



B f — A M — B" 



B 1 — A" — B M 
I 

B'" 



B'- 



B m 

I 

"A"" 
I 

B" 



-B" 



usw. 



folgen. 

Dabei stellen die Reste B mit den verschiedenen Indizes hydrophile Gruppen dar, die Reste 
A mit den verschiedenen Indizes hydrophobe Gruppen. 



Solche Verdicker werden bevorzugt gewahlt aus der Gruppe der Triblockcopolymere des 

T yp s 



CH3 
I 

R 4 — Si— O- 

I 

CH3 



CH3 

-SHO- 

I 

CH3 



CH3 
"Si-R 5 
CH3 



m 
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wobei m eine Zahl von 10 bis 10000 darstellen kann. FU und R 5 gleich oder verschieden 
sein konnen und gewahlt werden aus der Gruppe. die durch die allgemeine Struktur 

CH — CH — O H 

R6 R7 

/q 

reprasentiert wird. Dabei konnen Rg und R 7 unabhangig voneinander so gewahlt werden 
dad sie H und Methyl. daB aber nicht beide Reste gleichzeitig Methyl darstellen konnen. q 
ist eine Zahl von 2 bis 1000, bevorzugt von 10 bis 200. 

R, und R s konnen auch Polylolreste darstellen (z.B. Glyceryl-, Polyglyceryl-, Sorbityl-, Cel- 
lulosereste usw.) 

In die erfindungsgemaften Zubereitungen konnen vorteilhaft zusatzlich die iiblichen Be- 
standteile kosmetischer Stifte eingearbeitet werden. z.B. Kohlenwasserstoffe. Fette und Ole 
fur die Grundsubstanz, sowie die iiblichen Hilfs- und Zusatzstoffe wie Parfumole. Konser- 
vierungsmittel, Farbpigmente, Lichtschutzmittel. Stabilisatoren. 

Zusatzlich konnen Pflegewirkstoffe eingearbeitet werden, welche sich nicht wie bisher auf 
die fettloslichen Wirkstoffe beschranken, sondern auch aus der Gruppe der was- 
serldslichen Wirkstoffe gewahlt werden konnen. beispielsweise Vrtamine und dergleichen 
mehr. 

Alle fur Desodorantien/Antitranspirantien gangigen Wirkstoffe konnen vorteilhaft genutzt 
werden. beispielsweise Geruchsuberdecker wie die gangigen Parfumbestandteile. Geruchs- 
absorber, beispielsweise die in der Patentoffenlegungsschrift DE-P 40 09 347 beschriebe- 
nen Schichtsilikate, von diesen insbesondere Montmorillonit, Kaolinit, Hit. Beidellit, Nontro- 
nit, Saponit, Hectorit, Bentonit. Smectit. ferner beispielsweise Zinksalze der Ricinolsaure. 
Keimhemmende Mfttel sind ebenfalls geeignet. in die erfindungsgemaBen W/O-Emul- 
sionsstifte eingearbeHet zu werden. Vorteilhafte Substanzen sind zum Beispiel 2,4,4- 
Trichlor-2'-hdroxydiphenylether (Irgasan). 1,6-Di-(4-chlorphenylbiguanido)-hexan (Chlorhe- 
xidin), 3.4,4'-Trichlorcarbanilid. quatemare Ammoniumverbindungen. Nelkenol. Minzol. 
Thymianol, Triethylcitrat, Famesol (3,7.1 1-Trimethyl-2.6,10-dodecatrien-1-ol) sowie die in 
den Patentoffenlegungsschriften DE-37 40 186. DE-39 38 140. DE-42 04 321. DE-42 29 
707. DE-42 29 737. DE-42 37 081. DE-43 09 372, DE-43 24 219 beschriebenen wirksamen 
Agenzien. Auch Natriumhydrogencarbonat ist vorteilhaft zu verwenden. 
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Die Ciblichen Antitranspiranswirkstoffe konnen ebenfalls vorteilhaft in den erfindungsgema- 
fien wasserhaltigen, kosmetischen Stifle verwendet werden, insbesondere Adstringentien, 
beispielsweise basische Aluminiumchloride. 

Die erfindungsgemaSen kosmetischen Desodorantien konnen in Form von aus normalen 
Behaltern auftragbaren wasserhaltigen, kosmetischen Stifte vorliegen. 

Die Menge der Antitranspiranswirkstoffe Oder Desodorantien (eine oder mehrere Verbin- 
dungen) in den Zubereitungen betragt vorzugsweise 0,01 bis 30 Gew.-% p besonders bevor- 
zugt 0,1 - 20 Gew.-%, insbesondere 1-10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der 
Zubereitung. 

Vorteilhafte Wirkstoffe sind weiterhin Antioxidantien, insbesondere solche, welche nicht nur 
die Bestandteile der Formulierung, sondern auch die Haut vor oxidativer Beanspruchung 
schutzen konnen. 

Die Zubereitungen enthalten daher vorteilhaft eines Oder mehrere Antioxidantien. Als giin- 
stige, aber dennoch fakultativ zu verwendende Antioxidantien konnen aile fur kosmetische 
und/oder dermatologische Anwendungen geeigneten oder gebrauchlichen Antioxidantien 
verwendet werden. 

Besonders vorteilhaft werden die Antioxidantien gewahlt aus der Gruppe, bestehend aus 
Aminosauren (z.B. Glycin, Histidin, Tyrosin, Tryptophan) und deren Derivate, Imidazole 
(z.B. Urocaninsaure) und deren Derivate, Peptide wie D,L-Carnosin, D-Carnosin, L-Carno- 
sin und deren Derivate (z.B. Anserin), Carotinoide, Carotine (z.B. a-Carotin, p-Carotin, Ly- 
copin) und deren Derivate, Liponsaure und deren Derivate (z.B. Dihydroliponsaure), Auro- 
thioglucose, Propylthiouracil und andere Thiole (z.B. Thioglycerin, Thiosorbitol, Thioglycol- 
saure, Thioredoxin, Glutathion, Cystein, Cystin, Cystamin und deren Glycosyl-, N-Acetyh 
Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Amyl-, Butyl- und Lauryl-, Paimitoyl-, Oleyl-, y-Linoleyl-, Cholesteryl - 
und Glycerylester) sowie deren Salze, Dilaurytthiodipropionat, Distearylthiodipropionat, Thi- 
odipropionsaure und deren Derivate (Ester, Ether, Peptide, Lipide, Nukleotide, Nukleoside 
und Salze) sowie Sulfoximinverbindungen (z.B. Buthioninsulfoximine, Homocysteinsulfoxi- 
min, Buthioninsulfone, Pentat-, Hexa-, Heptahioninsulfoximin) in sehr geringen vertraglichen 
Dosierungen (z.B. pmol bis pmol/kg), femer (Metall)-Chelatoren (z.B. a-Hydroxyfettsauren. 
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Palmitinsaure. Phytinsaure. Lactoferrin), a-Hydroxysauren ( 2 .B. Zitronensaure. Milchsaure 
Apfelsaure). Huminsaure, Gallensaure. Gallenextrakte, Bilirubin. Biliverdin. EDTA EGTA 
und deren Derivate. ungesattigte Fettsauren und deren Derivate (z.B. gamma-Linolensaure 
Uno.saure. Olsaure), Folsaure und deren Derivate. Ubichinon und Ubichinol deren Derivate' 
Vrtamin C und Derivate (z.B. Ascorbylpalmitate. Mg - Ascorbylphosphate. Ascorbylacetate)' 
Isoascorbinsaure und ihre Derivate. Tocopherol und Derivate (z.B. Vitamin E - acetat)' 
Vrtamin A und Derivate (Vitamin A - palmitat) sowie Koniferylbenzoat des Benzoeharzes' 
Rutmsaure und deren Derivate. Ferulasaure und deren Derivate. Butylhydroxyto.uoi Butyl- 
hydroxyanisol. Nordihydroguajakharzsaure, Nordihydroguajaretsaure. Trihydroxybutyrophe- 
non. Harnsaure und deren Derivate. Mannose und deren Derivate. Zink und dessen Deri- 
vate (z.B. ZnO. ZnS0 4 ) Seien und dessen Derivate (z.B. Seienmethionin). Stilbene und 
deren Derivate (z.B. Sti.benoxid. Trans-Stilbenoxid) und die erfindungsgemaft geeigneten 
Derivate (Salze. Ester. Ether. Zucker. Nukleotide. Nuk.eoside. Peptide und Lipide) dieser 
genannten Wirkstoffe. 



Besonders vorteilhaft im Sinne der vorliegenden Erfindung konnen zwar ollosliche oder 61- 
d.spergierbare Antioxidantien eingesetzt werden. Es hat sich jedoch herausgestellt dali die 
Erfindung gerade dem Einsatz wasserlosiicher oder wasserdispergierbarer Antioxidantien in 
Stiftformulierungen die Pforten offnet. 

Die Menge der Antioxidantien (eine oder mehrere Verbindungen) in den Zubereitungen be- 
tragt vorzugsweise 0.001 bis 30 Gew,%. besonders bevorzugt 0.05 - 20 Gew-% insbe- 
sondere 1 - 10 Gew.-%. bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung. 

Sofern Vrtamin E und/oder dessen Derivate das oder die Antioxidantien darstellen. ist es 
vorte.lhaft. deren jeweilige Konzentrationen aus dem Bereich von 0.001 - 10 Gew.-% be- 
zogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung. zu wahlen. 

Sofern Vitamin A. bzw. Vitamin-A-Derivate. bzw. Carotine bzw. deren Derivate das oder die 
Antioxidantien darstellen. ist vorteilhaft. deren jeweilige Konzentrationen aus dem Bereich 
von 0.001 - 10 Gew,o/o. bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung. zu wahlen. 

Es ist dem Fachmanne naturiich bekannt. dali anspruchsvol.e kosmetische Zubereitungen 
zumeist nicht ohne die ublichen Hilfs- und Zusatzstoffe denkbar sind. Darunter zahlen bei- 
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spielsweise Konsistenzgeber, Fullstoffe, Parfum, Farbstoffe. Emulgatoren, zusatzliche 
Wirkstoffe wie Vitamine Oder Proteine, Lichtschutzmittel, Stabilisatoren, Insektenrepellen- 
tien, Alkohol, Wasser, Salze, antimikrobiell, proteolytisch Oder keratolytisch wirksame Sub- 
stanzen usw. 

Insbesondere dann f wenn die erfindungsgemalJen Zubereitungen sich durch leichte Oder 
erleichterte Abwaschbarkeit von menschlicher Haut auszeichnen sollen, ist es von Vorteil, 
den Zubereitungen wasserlosliche und/oder mit Wasser quellbare Polymere einzuverleiben, 
insbesondere mit Alkylgruppen veretherte Cellulose- und/oder Starkederivate. Besonders 
vorteilhaft sind p-Glucane, Xanthangummi, Dextrane, Hydroxymethylcellulose, Hydroxy- 
ethylcellulose und/oder Hydroxypropylcellulose, Methoxy-PEG-22/Dodecyl-Glycol-Copoly- 
mere, Poloxamere. 

Vorteilhafte wasserlosliche und/oder mit Wasser quellbare Polymere konnen auch gewahlt 
werden als mit einem oder mehreren n-Octenylsuccinatresten veresterter hydrophiler Starke 
enthalten. Solche Starkederivate zeichnen sich aus durch eine Struktur 

Starke-X n , wobei X den Rest 

n CH CIV CH 2 CH3 

II / \ / \ / < / 

— O— C— CH CH 2 CH CH 2 CH 2 

I 

CH 2 

I 

c=o 

ip ■ 

® 

Na symbolisiert. 

ErfindungsgemaR vorteilhaft zu verwendende Starkederivate tragen offiziell noch keinen 
INCI-Namen (international Nomenclature Cosmetic Ingredient) dieser mufJte die Bezeich- 
nung „Starch Sodium Octenyl Succinate" tragen. Besonders vorteilhaft sind solche Pro- 
dukte, welcher unter der Bezeichnung Amiogum®, insbesondere Amiogum®23 von der 
Gesellschaft Cerestar US verkauft werden. 

Es wird bevorzugt, den Gehalt an wasserloslichen und/oder mit Wasser quellbaren Poly- 
meren im Konzentrationsbereich von 0,01 - 5,0 Gew.-%, besonders bevorzugt 0 f 1 - 1,0 
Gew.-%. zu wahlen. 
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Es hat sich in erstaunlicher Weise herausgestellt. daB die erfindungsgemafl verwendeten 
wasserioslichen und/oder mit Wasser quellbaren Polymere daruberhinaus die Hautfreund- 
lichkeit der erfindungsgemaSen kosmetischen Zubereitungen erhohen. Es wird ein ange- 
nehmeres Gefuhl beim Auftragen der Stiftmasse auf die Haut erzielt. 

Die Einarbeitung solcher wasserioslichen und/oder mit Wasser quellbaren Polymere erfolgt 
bevorzugt dadurch, dali sie der Wasserphase einverleibt und mit der Wasserphase beson- 
ders bevorzugt nach vollstandiger Auflosung bzw. Quellung in die aufgeschmolzene Fett- 
phase der Zubereitungen gegeben werden. 

ErfindungsgemaB konnen Wirkstoffe auch sehr vorteilhaft gewahlt werden aus der Gruppe 
der lipophilen Wirkstoffe, insbesondere aus folgender Gruppe: 

Acetylsalicylsaure, Atropin. Azulen, Hydrocortison und dessen Derivaten. z.B. Hydrocor- 
tison-17-valerat, Vitamine. z.B. Ascorbinsaure und deren Derivate, Vitamine der B- und D- 
Reihe, sehr gunstig das Vitamin B 1f das Vitamin B 12 das Vitamin D lf aber auch Bisabolol, 
ungesattigte Fettsauren, namentlich die essentiellen Fettsauren (oft auch Vitamin F ge- 
nannt). insbesondere die y-Linolensaure, Olsaure, Eicosapentaensaure. Docosahexaensau- 
re und deren Derivate, Chloramphenicol. Coffein, Prostaglandine, Thymol, Campher. Ex- 
trakte oder andere Produkte pflanzlicher und tierischer Herkunft, z.B. Nachtkerzendl. Bor- 
retschol oder Johannisbeerkernol. Fischole, Lebertran aber auch Ceramide und ceramid- 
ahnliche Verbindungen und so weiter. 

Vorteilhaft ist es auch. die Wirkstoffe aus der Gruppe der riickfettenden Substanzen zu 
wahlen. beispielsweise PurcellinSI®, Eucerit® und Neocerit®. 

Die erfindungsgemalien wasserhaltigen. kosmetischen Stifle tragen ferner in vorzuglicher 
Weise zur Hautglattung bei, insbesondere. wenn sie mit einer oder mehreren Substanzen 
versehen sind. die die Hautglattung fordern. 

Es ist gegebenenfalls moglich und vorteilhaft. die erfindungsgemaUen Zubereitungen als 
Grundlage fur pharmazeutische Formulierungen zu verwenden. Mutatis mutandis gelten 
entsprechende Anforderungen an die Formulierung medizinischer Zubereitungen. Die 
Ubergange zwischen reinen Kosmetika und reinen Pharmaka sind dabei flielSend. Als 
pharmazeutische Wirkstoffe sind erfindungsgemali grundsatzlich alle Wirkstoffklassen 
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geeginet, wobei lipophile Wirkstoffe bevorzugt sind. Beispiele sind: Antihistaminika, Anti- 
phlogistika, Antibiotika, Antimykotika, die Durchblutung fordernde Wirkstoffe, Keratolytika, 
Hormone, Steroide, Vitamine usw. 

Alle Mengenangaben, Prozentangaben oder Teile beziehen sich, soweit nicht anders ange- 
geben, auf das Gewicht, insbesondere auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen oder der 
jeweiligen Mischung. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung erlautern, ohne sie einzuschranken. 
Das verwendete Aluminiumchlorhydrat stellt eine 50%ige Losung dar. 
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Beispiel 1 

Deo/AT-Stift mit hohem Wassergehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 

Polyglyceryl-3-Diisostearat 1 ,600 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 3,000 

Octyidodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4,000 

C 2 o-4o-Alkylstearate 1 2,000 

Butandiol 4,000 

Aluminiumchlorhydrat 20,000 
Wasser ad 100,000 

Beispiel 1a 

Deo/AT-Stift mit hohem Wasse rgehalt und verbessertem Abwaschverhalten 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 

Polyglyceryl-3-Diisostearat 0,800 

Methoxy-PEG-22/Dodecyl-Glycol-Copolymere 0,800 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4,000 

Octyidodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4f00 o 

C 2 cMo-Alkylstearate 12,000 

Butandiol 4,000 

Aluminiumchlorhydrat 20,000 

Wasser ad 100,000 

Beispiel 1b 

Deo/AT-Stift mit hohem Wasser gehalt und verbessertem Abwaschverhalten 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 
Polyglyceryl-3-Diisostearat 1 ,600 

Hydroxyethylcellulose 0,400 
Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4,000 
Octyidodecanol 3,000 
Dicaprylylether 4,000 
C 2 <wo-Alkylstearate 1 0,000 
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Butyleneglycoliol 4,000 

Aluminiumchlorhydrat 20,000 

Wasser ad 100,000 

Beispiel 2 

Aminosaurehattiger^Stift mit hohem Wassergehalt 

Gew.-% 

Polyglyceryl-3-Diisostearat 1 ,801 

Wollwachssaure 0,600 

Octylisostearat 1 4,006 

C 2 (Mo-Alkylstearat 1 3,005 

PEG-40 Hydriertes Rizinusol 0,600 

Dipropylenglycol 1 ,801 

C12-1S Alcohoi-Lactat 8,804 

Glycin 1,721 

Glycerycaprylat 0,570 

Parfum, Konservierungsmittel q.s. 

Wasser ad 100,000 



Beispiel 2b 

Aminosaurehaltiger-Stift mit hohem Wassergehalt und verbessertem Abwaschverhalten 





Gew.-% 


Polyglyceryl-3-Diisostearat 


1,800 


Wollwachssaure 


0,600 


Xanthangummi 


0,400 


Octylisostearat 


14,000 


C 2 &-4o-Alkylstearat 


13,000 


PEG-40 Hydriertes Rizinusol 


0,600 


Dipropylenglycol 


1,800 


C12-15 Alcohoi-Lactat 


8,800 


Glycin 


1,720 


Glycerycaprylat 


0,570 


Parfum, Konservierungsmittel 


q.s. 


Wasser 


ad 100,000 
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Beispiel 3 

Hautfeuchtemittel enth altender Stift mit hohem Wasserq ehatt 

Gew.-% 

Polyglyceryl-3-Diisostearate -j 801 

Woilwachssaure 0 600 

Octylisostearat 14,006 

C 2 cwo-A!kylstearat 13 0 os 

PEG-40 Hydriertes Rizinusol 0,600 

Dipropylene Glycol 1 801 

Glycereth-7 8 804 

Glycin 1 721 

Glycerylcaprylat 0 570 

Parfum, Konservierungsmittel q s 

Wasser ad 100,000 



Beispiel 4 

Deo-Stift mit hohem WasseraehaH 





Gew.-% 


Woilwachssaure 


0,680 


PEG-30 Dipolyhydroxystearat 


2,041 


Tridecylisononanoat 


25,859 


C 2 o-4o-Alkylstearat 


14,744 


Dipropylenglycol 


2,041 


Aluminiumchlorhydrate 


4,083 


Glycerylcaprylat 


0,646 


Parfum, Konservierungsmittel 


q.s. 


Wasser 


ad 100,000 
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Beispiel 5 

Deo/AT-Stift mit hohem Wasserqehalt 





\JcW." /0 




n Qnn 

U,5UU 


vvoiiwocnoociui © 




U6Cogiyc@ryin@pi<aoi@cH 


I ,ouu 


LrBlylSieary IISOI lOllal IvJat 


7 7^n 


Tridecylisononanoat 


*7 7CH 

7,750 


C 2 cMo-Alkylstearat 


14,500 


Dipropylenglycol 


1,800 


Atuminiumchlorhvdrat 

/ \ IU 1 1 III 1 IU 1 1 Iwl 1 l%^l * * J * 


10,000 


Glycerylcaprylat 


0,570 


rhenium, iMJi loci viol ui iijoi i unci 


ft Q 


Wasser 


ad 100,000 


BeisDiel 6 




ueo/A I -otiTT mn nonem wassercienait 






oew.-vo 


Polyglyceryl-3-Diisostearat 


2,127 


Wollwachssaure 


n 7no 
u, /uy 


isonexaaecan 




uciyusosiearai 




C2<Mo-Alkylstearat 


15,359 


PEG-40 Hydriertes Rizinusol 


0,709 


Dipropylenglycol 


2,127 


Glycerylcaprylat 


0,673 


Parfum, Konservierungsmtttel 


q.s. 


Wasser 


ad 100,000 
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Beispiel 7 

Deo-Stift mit hohem Wasserqehatt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer q,900 
Polyglyceryl-3-Diisostearat 1 800 

Tridecylisononanoat ^ 5 50 q 

C 2 <Mo-Alkylstearat 14 500 

Dipropylenglycol 1 8QQ 

Glycerinmonolaurat 2 000 

Parfum. Konsen/lerungsmittel 
Wasser 
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Beispiel 9 

Deo-Stift mit hohem Wasseroehatt 



q.s. 

ad 100,000 



Beispiel 8 

Deo-Stift mit hohem Wasserq ehatt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer o,900 
Polyglyceryl-3-Diisostearat ! 800 

Cetylstearylisononanoat 1 5 500 

C 2 (Mo-Alkylstearat 14 50Q 

Dipropylenglycol 800 
2-Butyloctansaure 1 0OQ 

Parfum, Konservierungsmrttel 
Wasser 



q.s. 

ad 100,000 





Gew.-% 


PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 


0,900 


Polyglyceryl-3-Diisostearat 


1,800 


Butyloctansaure-2-butyloclanoat 


15,500 


C2o-»o-Alkylstearat 


14,500 


Dipropylenglycol 


1,800 


Wollwachssaure 


2.000 


Parfum. Konservierungsmrttel 


q.s. 


Wasser 


ad 100.000 
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Beispiel 10 

Deo/AT-Stift mit hohem Wasserqehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,900 

Polyglyceryl-3-Diisostearat 1 ,800 

Cetylstearylisononanoat 6,000 

Tridecylisononanoat 6,000 

C 2 cMo-Alkylstearat 1 0,200 

Dipropylenglycol 2,000 

Aluminiumchlorohydrat 1 0,000 

Parfum, Konservierungsmittel q.s. 
Wasser ad 100,000 

Beispiel 11 

Deo/AT-Stift mit hohem Wasserqehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,900 

Polyglyceryl-3-Diisostearat 1 ,800 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4,000 

Octyldodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4,000 

C 2C Mo-Alkylstearat 1 0,000 

Stearoxytrimethylsilan und Stearylalkohol 2,000 

Glycerin 2,000 

Aluminiumchlorohydrat 1 0,000 

Parfum, Konservierungsmittel q s. 
Wasser ad 100,000 
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Beispiel 12 

Deo/AT-Stift mit hohem Wasseraehatt 





Gew.-% 


PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 




Polyglyceryl-3-Diisostearat 


1 flon 


Capryl-ZCaprinsauretriglycerid 


a nnn 


Octyldodecanol 


,J AAA 

4,000 


Dicaprylylether 


4,000 


C 2 (Mo-Alkylstearat 


12,000 


Dimethicon und Trimethylsiloxysilicat 


1,000 


Glycerin 


2,000 


Aluminiumchlorohydrat 


10,000 


Parfum f Konservierungsmittel 


q.s. 


Wasser 


ad 100,000 



Beispiel 13 

Deo/AT-Stift mit hohem Wasseraehatt 





Gew.-% 


PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 


0,900 


Polyglyceryl-3-Diisostearat 


1,800 


Capryl-/Caprinsauretriglycerid 


4,000 


Octyldodecanol 


4,000 


Octacosanylstearat 


6,000 


Dicaprylylether 


4,000 


Cetylstearylbehenat 


6,000 


Glycerin 


2,000~ 


Aluminiumchlorhydrat 


20,000 


Parfum, Konservierungsmittel 


q.s. 


Wasser 


ad 100,000 
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Beispiel 14 

Stift mrt hohem Wassergehalt 





Gew.-% 


PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 


0 ( 800 


Polyglyceryl-3-Diisostearat 


1,600 


Butyloctansaure-2-butyloctanoat 


4,000 


Capryl-/Caprinsauretriglycerid 


4,000 


Octacosanylstearat 


6,000 


Dicaprylylether 


4,000 


Cetylstearylbehenat 


6,000 


Glycerin 


2,000 


Parfum, Konservierungsmittel 


q.s. 


Wasser 


ad 100,000 



Beispiel 15 

Deo-Stift mit hohem Wassergehalt 





Gew.-% 


Polyglycery!-3-Diisostearat 


2,581 


Wollwachssaure 


0,860 


Ci2-is-Alkylbenzoat 


32,687 


C 2 (wo-Alkylstearat 


8,602 


Dipropylenglycol 


2,581 


Stearylstearat 


12,903 


Glycerylcaprylat 


0,817 


Parfum, Konservierungsmittel 


q.s. 


Wasser 


ad 100,000 
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Beispiel 16 

Deo-Stift mrt hohem Wasserq ehaH 





vjcW.- /o 


Polyglyceryl-3- Diisostearat 




Woliwachssaure 


U,ODU 


Triisostearin 


o2 t oo7 


C 2 (Mo-Alkylstearat 


q £5 no 
o,oUZ 


PEG-40 Hydriertes Rizinusol 


1,795 


Dipropylenglycol 


2,581 


Stearylstearat 


12,903 


Glycerylcaprylat 


0,817 


Parfum, Konservierungsmittel 


q.s. 


Wasser 


ad 100,000 



Beispiel 17 

Deo-Stift mrt hohem Wasseroehaft 





Gew.-% 


Polyglyceryl-3-Diisostearat 


3,834 


Woliwachssaure 


1,278 


C 2 <Mo-Alkylstearat 


12,779 


PEG-40 Hydriertes Rizinusol 


2,667 


Dipropylenglycol 


3,834 


Glycerylcapfylat 


1,214 


Parfum, Konservierungsmittel 


q.s. 


Wasser 


ad 100,000 
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Beispiel 18 

DeoStift mit hohem Wasserqehalt 





Gew.-% 


Polyglyceryl-3-Diisostearat 


2,110 


Wollwachssaure 


0,703 


Octylisostearat 


15,711 


C2o-4o-Alkylstearat 


18,759 


PEG-40 Hydriertes Rizinusol 


1,468 


Cyclomethicon 


1,172 


Dipropylenglycol 


2,110 


Glycerylcaprylat 


0.668 


Parfum, Konservierungsmittel 


q.s. 


Wasser 


ad 100,000 



Beispiel 19 

Deo/AT-Stift mit hohem Wasserqehalt 





Gew.-% 


Polyglyceryl-3-Diisostearat 


1,899 


Wollwachssaure 


0,633 


Octylisostearat 


21,103 


C 2 (Mo-Alkylstearat 


16,672 


PEG-40 Hydriertes Rizinusol 


1,321 


Dipropylenglycol 


1,899 


Aluminiumchlorohydrat 


10,003 


Glycerylcaprylat 


0,601 


Parfum 


0,760 


Methylparaben 


0,158 


Wasser 


44,950 


Summe: 


100,000 
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Beispiel 20 

Deo/AT- Stift mit hohem Wasserq ehatt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer q.800 

Sorbrtanisostearat 1 600 

CaprylVCaprinsauretriglycerid 4000 

Octyldodecanol 4 QQQ 

Dicaprylylether ' 40QQ 

C 2 o-4o-Alkylstearate 12 000 

Glycerin 2000 

Aluminiumchlorhydrat 10 qoo 

ad 100,000 



PCTYDE97/02397 



Wasser 



Beispiel 21 

Deo/AT-Stift mit hohem Wasserqehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer o,800 

Pentaerythrithylisostearat 1 600 

Capryl-ZCaprinsauretriglycerid 4 000 

Octyldodecanol 4 0Q0 

Dicaprylylether 4000 

C2tMo-Alkylstearate 12 000 

Glycerin 2000 

Aluminiumchlorhydrat 1 0 qoo 

Wasser ad 100,000 

Beispiel 22 

Deo/AT- Stift mit hohem Wasserg ehatt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer o ( 800 

PEG-7 Hydrogeniertes Ricinusol 1 qqq 

Capryl-ZCaprinsauretriglycerid 40 00 

Octyldodecanol 4000 

Dicaprylylether 4000 

C2<Mo-Alkylstearate 12 0 qo 

Glycerin 2000 

Aluminiumchlorhydrat -j 0 qoo 

Wasser ad 100,000 
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Beispiel 23 

Deo/AT-Stift mit hohem Wassergehatt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 

Sorbitanoleat+PEG-2-hydrogeniertes Ricinus- 1 ( 600 
61 + Ozokerit + hydrogeniertes Ricinusol 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4,000 

Octyldodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4,000 

C 2( Mo-Alkylstearate 1 2,000 

Glycerin 2,000 

Aluminiumchlorhydrat 1 0,000 

Wasser ad 100,000 



Beispiel 24 

Deo/AT-Stift mit hohem Wassergehatt 





Gew.-% 


Glyceryllanolat 


1,600 


PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 


0,800 


Capryl-/Caprinsauretriglycerid 


4,000 


Octyldodecanol 


4,000 


Dicaprylylether 


4,000 


C 2 o-4o-Alkylstearate 


12,000 


Glycerin 


2,000 


Aluminiumchlorhydrat 


10,000 


Wasser 


ad 100,000 
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Beispiel 25 

Peo/AT-Stift mrt h ohem Wasseroehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer o,800 

Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearat 1 600 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4 000 

Octyldodecanol 4 0 qo 

Dicaprylylether 4000 

C 2 tMo-Alkylstearate 12 qoo 

Glycerin 2000 

Aluminiumchlorhydrat 10 000 

Wasser ad 100.000 

Beispiel 26 

Stift mh hohem Wasseroehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 

PEG-40 Sorbitanperisostearat 1 600 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4000 

Octyldodecanol 4 000 

Dicaprylylether 4000 

C2o-»o-Alkylstearate 12 000 

Glycerin 2000 

Aluminiumchlorhydrat 10 000 

Wasser ad 100,000 

Beispiel 27 

Stift mrt hohem Wasseroehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0.8OO 

Isostearyldiglycerinsuccinat -\ qqq 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4 000 

Octyldodecanol 4 0 qo 

Dicaprylylether 4 000 

C2(Mo-Alkylstearate 12 0 qo 

Glycerin 2000 

Aluminiumchlorhydrat 10 000 

Wasser ad 100.000 
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Beispiel 28 

Stift mit hohem Wassergehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0.800 

PEG-5 Cholesterylether 1,600 

CapfyWCaprinsauretriglycerid 4,000 

Octyldodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4,000 

C 2C Mo-Alkylstearate 1 2,000 

Glycerin 2,000 

Aluminiumchlorhydrat 1 0,000 

Wasser ad 100,000 

Beispiel 29 

Stift mit hohem Wassergehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 

Glycerin Isostearat 1 ,600 

Capryl-ZCaprinsauretriglycerid 4,000 

Octyldodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4,000 

C^o-Alkylstearate 1 2,000 

Glycerin 2,000 

Aluminiumchlorhydrat 10,000 

Wasser ad 100,000 

Beispiel 30 

Stift mit hohem Wassergehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 

Cetylalkohol 1 ,600 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4,000 

Octyldodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4,000 

C 2 (Mo-Alkylstearate 1 2,000 

Glycerin 2,000 

Aluminiumchlorhydrat 1 0,000 

Wasser ad 100,000 
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Beispiel 31 

Stift mtt hohem Wasserqehalt 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 
Propylenglycpldiisostearat 
w CapryI-/Caprinsauretriglycerid 
Octyldodecanol 
Dicaprylylether 
C 2 (Mo-Alkylstearate 
Glycerin 

Aluminiumchlorhydrat 
Wasser 

Beispiel 32 

Stift mit hohem Wasserqehalt 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 
Isostearyl Glycerinether 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 

Octyldodecanol 

Dicaprylylether 

C 2 o-4o-Alkylstearate 

Glycerin 

Aluminiumchlorhydrat 
Wasser 

Beispiel 33 

Stift mit hohem Wasserqehalt 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 
Polyglyceryl-4 Isostearate 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 

Octyldodecanol 

Dicaprylylether 

C 2 o-4o-Alkylstearate 

Glycerin 

Aluminiumchlorhydrat 
Wasser 



Gew.-% 
0,800 
1^600 
4,000 
4,000 
4,000 
12,000^ 
2,000 
10,000 
ad 100,000 



Gew.-% 
0,800 
1,600 
4,000 
4,000 
4,000 
12,000 
2,000 
10,000 
ad 100,000 



Gew.-% 
0,800 
1,600 
4,000 
4,000 
4,000 
12,000 
2,000 
10,000 
ad 100,000 
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Beispiel 34 

Stift mit hohem Wassergehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 

Glycerinsorbitanisostearat 1 ,600 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4,000 

Octyldodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4,000 

C 2CM o-Alkylstearate 1 2,000 

Glycerin 2,000 

Aluminiumchlorhydrat 1 0,000 

Wasser ad 100,000 

Beispiel 35 

Stift mit hohem Wassergehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 

Polyglyceryl-3-Disostearat 1 ,600 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4,000 

Octyldodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4,000 

Octacosanylstearat 1 2,000 

Reiswachs 2,000 

Cetylstearylbehenat 6.000 

Aluminiumchlorhydrat 10,000 

Wasser ad 100,000 
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Beispiel 36 

Deo/AT-Stift mit hohem WassergehaK 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0 ,900 
Polyglyceryl-3-Disostearat 1 800 

Cetylstearyllsononanoat 7 500 

C 2 o-4o-Alkylstearat 14 50Q 

Cyclomethicon 7 500 

Dipropylenglycol ^'g^ 
Aluminiumchlorhydrat 20 000 

Parfum, Konservierungsmittel 
Wasser 
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q.s. 

ad 100,000 



Beispiel 37 

Deo/AT-Stift mit hn hem Wassfirg ghalt 

Gew.-% 

Methoxy PEG-22/ Dodecyl Glycol Copolymer 2.400 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 3 0 oo 

Octyldodecanol 4000 

Dicaprylylether 4000 

C 2 <Mo-Alkylstearate ^2 000 

Butandiol 4000 

Aluminiumchlorhydrat 20 000 

Wasser ad 100,000 
Beispiel 38 

Stift mit hohem Wasseroehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0 ,800 

Polyglyceryl-3-Disostearat 1 600 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4 000 

Octyldodecanol 4000 

Dicaprylylether 4000 

Octacosanylstearat 12 00 o 

Orangenwachs 2 000 

Cetylstearylbehenat 6 000 

Aluminiumchlorhydrat 10 000 

Wasser ad 100,000 
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Beisoiel 39 

Stift mrt hohem Wasserqehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 

Polyglyceryl-3-Disostearat 1 .600 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4,000 

Octyldodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4,000 

Octacosanylstearat 1 2,000 

Zitronenwachs 2,000 

Cetylstearyl Behenat 6.000 

Aluminiumchlorhydrat 1 0,000 
Wasser ad 100,000 

Beispiel 40 

Stift mit hohem Wasserqehalt 

Gew.-% 

PEG-45/ Dodecyl Glycol Copolymer 0,800 

Polyglyceryl-3-Disostearat 1 ,600 

Capryl-/Caprinsauretriglycerid 4,000 

Octyldodecanol 4,000 

Dicaprylylether 4,000 

Octacosanylstearat 1 2,000 

Grapefruitwachs 2,000 

Cetylstearylbehenat 6.000 

Aluminiumchlorhydrat 1 0,000 
Wasser ad 100,000 
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Patentansprticha 

1. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte, dadurch gekennzeichnet, dad sie 

(a) eine Fettphase , welche 

(a1) mindestens eine Olkomponente 
(a2) mindestens eine Wachskomponente 

(a3) gegebenenfalls weitere in der Fettphase losliche oder dispergierbare Sub- 

stanzen 
umfaBt: 

(b) eine Wasserphase, welche 

(b1) 30 bis 85 Gew.% Wasser bezogen auf das Gesamtgewicht der Stift- 
fullgut-Masse sowie 

(b2) gewunschtenfalls in Wasser losliche Oder dispergierbare Substanzen 
umfafct, 

c) mindestens eine als Antitranspirant und/oder als Deodorant wirkende Substanz in 
wirksamer Konzentration, 

d) mindestens einen W/O-Emulgator oder ein Gemisch aus mehreren W/O-Emulgato- 
ren, 

(e) eine oder mehrere Stabilisatoren. gewahlt aus der Gruppe der Substanzen der all- 
gemeinen Struktur A-B-A'. wobei A und A' gleiche oder verschiedene hydrophobe 
organische Reste darstellen und B eine hydrophile Gruppe bedeutet. 

(0 gewiinschtenfalls weitere grenzflachenaktive Substanzen als Coemulgatoren enthal- 
ten, ferner gewunschtenfalls weitere Stabilisatoren und weitere ubliche kosmetische 
und/oder pharmazeutische Hilfs-, Wirk- und/oder Zusatzstoffe, 
enthaKen, 

2. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet 
dafi der W/O-Emulgator oder die W/O-Emulgatoren gewahlt werden aus der Gruppe der 
Substanzen der allgemeinen Formel 

/ \ 

A O-f-CH-X-CH — O — A' 

I Ri R 2 i 

a , wobei 

A und A' gleiche oder verschiedene hydrophobe organische Reste darstellen. 
a eine Zahl von 1 bis 1 00. vorzugsweise 2 bis 60. insbesondere 5 bis 40 darstellt. 
X eine Einfachbindung oder die Gruppe 
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— CH— 

I 

O 

I 

R3 

darstellt, 

R, und R 2 unabhangig voneinander aus der Gruppe H ( Methyl gewahlt werden, dafi 
aber nicht beide Reste gleichzeitig Methyl darstellen, 

R 3 gewahlt wird aus der Gruppe H, sowie der verzweigten und unverzweigten, ge- 
sattigten und ungesattigten Alkyl- und Acylreste mit 1 - 20 Kohlenstoffatomen, 
Oder daS der Oder die W/OEmulgatoren gewahlt werden aus der Gruppe der Fettalkohole 
mit 8 - 30 Kohlenstoffatomen, Monoglycerinester gesattigter und/oder ungesattigter, ver- 
zweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24, insbe- 
sondere 12-18 C-Atomen, Diglycerinester gesattigter und/oder ungesattigter, verzweigter 
und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24, insbesondere 12 
- 18 C-Atomen, Triglycerinester gesattigter und/oder ungesattigter, verzweigter und/oder 
unverzweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24, insbesondere 12 - 18 C- 
Atomen, Polyglycerinester gesattigter und/oder ungesattigter, verzweigter und/oder unver- 
zweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24, insbesondere 12-18 C-Atomen 
mit bis zu 10 Glycerineinheiten, Monoglycerinether gesattigter und/oder ungesattigter, ver- 
zweigter und/oder unverzweigter Alkohole einer Kettenlange von 8 - 24, insbesondere 12 - 
18 C-Atomen, Diglycerinether gesattigter und/oder ungesattigter, verzweigter und/oder un- 
verzweigter Alkohole einer Kettenlange von 8 - 24, insbesondere 12-18 C-Atomen, Trigly- 
cerinether gesattigter und/oder ungesattigter, verzweigter und/oder unverzweigter Alkohole 
einer Kettenlange von 8 - 24, insbesondere 12-18 C-Atomen, Polyglycerinether gesattigter 
und/oder ungesattigter, verzweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Ket- 
tenlange von 8 - 24, insbesondere 12-18 C-Atomen mit bis zu 10 Glycerineinheiten, Pro- 
pylenglycolester gesattigter und/oder ungesattigter, verzweigter und/oder unverzweigter 
Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24, insbesondere 12-18 C-Atomen, Sorbi- 
tanester gesattigter und/oder ungesattigter, verzweigter und/oder unverzweigter Alkancar- 
bonsauren einer Kettenlange von 8 - 24, insbesondere 12-18 C-Atomen, Sorbitanester 
von Polyolen, insbesondere des Glycerins, Pentaerythritylester gesattigter und/oder unge- 
sattigter, verzweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 
24, insbesondere 12-18 C-Atomen, Methylglucose Ester gesattigter und/oder ungesattig- 
ter, verzweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 - 24, 
insbesondere 12-18 C-Atomen, Polyglycerin Methylglucose Ester gesattigter und/oder un- 
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gesattigter, verzweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 
8 - 24. insbesondere 12-18 C-Atomen, 

Oder daft die vorstehend genannten Typen von W/O-Emulgatoren zusatzlich in der Weise 
polyethoxyliert und/oder polypropoxyliert sind. daft sie ethoxylierte und/oder propopoxylierte 
W/O-Emulgatoren darstellen. 

3. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte nach Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet 
daft der W/O-Emulgator Oder die W/O-Emulgatoren so gewahlt werden, daft die Reste A 
und A' gewahlt werden aus der Gruppe der verzweigten und unverzweigten, gesattigten 
und ungesattigten Alkyl- und Acylreste und Hydroxyacylreste mit 10 - 30 Kohlenstoffatomen 
sowie ferner aus der Gruppe der fiber Esterfunktionen miteinander verbundenen 
Hydroxyacylgruppen, nach dem Schema 

— °s 

X— R"-CH-R* 



O 



,C— R--CH-R' 



y C— R--CH-R' 

°' <k 

H 

wobei R' gewahlt wlrd aus der Gruppe der verzweigten und unverzweigten Alkylgruppen mit 
1 bis 20 Kohlenstoffatomen und R- gewahlt wird aus der Gruppe der verzweigten und un- 
verzweigten Alkylengruppen mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen und b Zahlen von 0 bis 200 
annehmen kann. 

4. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daft der W/O-Emulgator Oder die W/O-Emulgatoren gewahlt werden aus der Gruppe PEG- 
30^ipolyhydroxystearat. Decaglycerylheptaoleat, Polyglyceryl-3-Diisostearat. PEG-8 Diste- 
arat, Diglycerin Dipolyhydroxystearat. 
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5. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafl der Oder die Stabilisatoren gewahlt wird aus der Gruppe der Substanzen der allgemei- 
nen Formel 

/ \ 

-CH-X-CH Oi — A" 

I I 
Ri R2 



/ 



a 



, wobei 



A"' und A uu gleiche oder verschiedene hydrophobe organische Reste darstellen, 
a eine Zahl von 1 bis 100, vorzugsweise 2 bis 60, darstellt, 
X eine Einfachbindung oder die Gruppe 

— CH— 

I 

O 

I 

R3 

darstellt, 

Ri und R 2 unabhangig voneinander aus der Gruppe H, Methyl gewahlt werden, dafi 
aber nicht beide Reste gleichzeitig Methyl darstellen, 

R 3 gewahlt wird aus der Gruppe H, sowie der verzweigten und unverzweigten, ge- 
sattigten und ungesattigten Alkyl- und Acylreste mit 1 - 20 Kohlenstoffatomen, 
wobei die Reste A ttP und A MM konnen gleich oder verschieden sein und gewahlt wer- 
den aus der Gruppe 



H- 



-CH-Y-CH O 

I I 
Rs R9 

/ 



wobei Ra und R 9 gleich oder verschieden sein konnen und gewahlt werden aus der 
Gruppe der gesattigten und ungesattigten Alkyl- und Acylreste mit 1 - 30 Kohlen- 
stoffatomen, p eine Zahl von 1-20 darstellt und Y eine Einfachbindung oder die 
Gruppe 
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— CH— 
I 

O 

I 

R3 

darstellt, 

wobel R 3 gewahlt wird aus der Gruppe H, sowie der verzweigten und unverzweigten. 
gesattigten und ungesattigten Alkyl- und Acylreste mit 1 - 30 Kohlenstoffatomen. 

6. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet 
dalS als Stabilisator das PEG-45 /Dodecylglycolcopolymer und/oder das PEG-22 / Dodecyl- 
glycolcopolymer und/oder das Methoxy PEG-22/Dodecyl Glycol Copolymer verwendet wer- 
den. 



7. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Olkomponente oder die Gesamtheit der Olkomponenten der erfindungsgemalien 
wasserreichen Stifle gewahlt wird aus der Gruppe der Ester aus gesattigten und/oder unge- 
sattigten, verzweigten und/oder unverzweigten Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 
14 bis 44 C-Atomen und gesattigten und/oder ungesattigten, verzweigten und/oder unver- 
zweigten Alkoholen einer Kettenlange von 14 bis 44 C-Atomen, aus der Gruppe der Ester 
aus aromatischen Carbonsauren und gesattigten und/oder ungesattigten. verzweigten 
und/oder unverzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 3 bis 30 C-Atomen sofern die 
Olkomponente oder die Gesamtheit der Olkomponenten bei Raumtemperatur eine Fliissig- 
keit darstellen. 

8. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. 
daB die Olkomponente oder die Gesamtheit der Olkomponenten der erfindungsgemalien 
wasserreichen Stifle gewahlt wird aus der Gruppe der verzweigten und unverzweigten 
Kohlenwasserstoffe. der cyclischen oder linearen Silikonole, der Dialkylether. der Gruppe 
der gesattigten oder ungesattigten. verzweigten Alkohole, sowie der Fettsauretriglyceride. 
namentlich der synthetischen oder naturlichen Triglycerinester gesattigter und/oder unge- 
sattigter, verzweigter und/oder unverzweigter Alkancarbonsauren einer Kettenlange von 8 
bis 24. insbesondere 12-18 C-Atomen. 

9. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. 
daB die Wachskomponente oder die Gesamtheit der Wachskomponenten der erfindungs- 
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gemafien W/O-Emulsionsstifte gewahlt wird aus der Gruppe der Ester aus gesattigten 
und/oder ungesattigten, verzweigten und/oder unverzweigten Alkancarbonsauren einer Ket- 
tenlange von 1 bis 80 C-Atomen und gesattigten und/oder ungesattigten, verzweigten 
und/oder unverzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 1 bis 80 C-Atomen, aus der 
Gruppe der Ester aus aromatischen Carbonsauren und gesattigten und/oder ungesattigten, 
verzweigten und/oder unverzweigten Alkoholen einer Kettenlange von 1 bis 80 C-Atomen 
sofern die Wachskomponente Oder die Gesamtheit der Wachskomponenten bei Raumtem- 
peratur einen Festkorper darstellen. 

10. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daft als als Antitranspirant wirkende Substanz das Aluminium-chlorhydrat gewahlt wird. 

11. Antitranspirant- und/oder Deodorant-Stifte nach Anspruch 1, durch einen zusatzlichen 
Gehalt an einem Oder mehreren wasserloslichen und/oder mit Wasser quellbaren Polyme- 
ren gekennzeichnet, insbesondere mit Alkylgruppen veretherte Cellulose- und/oder Star- 
kederivate, bevorzugt p-Glucane, Xanthangummi, Dextrane, Hydroxymethylcellulose, Hy- 
droxyethylcellulose und/oder Hydroxypropylcellulose, Methoxy-PEG-22/ Dodecyl-Glycol- 
Copolymere, Poloxamere, mit einem oder mehreren n-Octenylsuccinatresten veresterter 
hydrophiler Starke. 
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